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© Film mufticouches pour la fabrication d'emballages contenant des produits alimentalres. 



© Rim mutticouches (1) comportant au moins les 
trois couches successives suivantes : une couche 
etanche a I'oxygene et a la vapeur d'eau (2), une 
couche absorbeuse d'oxygene (3), une couche etan- 



che a la vapeur d'eau et permeable a I'oxygene (4). 

Le film multicouches de invention peut §tre 
utilise pour la fabrication d'emballages contenant 
des produits alimentaires ou des medicaments. 



< 

CM 

o 







Q. 

LU 



FIG.1 



Xerox Copy Centre 



1 



EP 0 402 217 A1 



2 



FILM MULTICOUCHES POUR LA FABRICATION D'EMBALLAGES CONTENANT DES PRODUCTS ALIMENTAI- 
RES. 



La presente invention a pour objet un film 
multicouches pour la fabrication d'emballage conte- 
nant des produits alimentaires. 

La conservation des produits alimentaires nt- 
cessite de disposer d'emballages protegeant ces 
produits notamment du dessechement, du rancis- 
sement ou de Taction d'organismes aerobies com- 
me ies moisissures ou les bacteries. II a ete propo- 
se, dans Tart anterieur, pour conserver les aliments 
d'utiliser des anti-oxydants et d'isoler les aliments 
dans des embailages stratifies, etanches a la va- 
peur d'eau et a I'oxygene. 

II demeure toutefois indispensable, pour empe- 
cher le developpement des organismes aerobies 
presents dans les aliments d'appauvrir selective- 
ment en oxygene I'atmosphere a I'inttrieur de 
t'emballage. 

Le brevet francais n° 80/02725 decrit un sac 
contenant un agent absorbant I'oxygene, ce dernier 
peut etre place a I'inttrieur de I'emballage ou du 
recipient contenant le produit a conserver. Un tel 
sac est done complementaire d'un emballage ou 
d'un recipient contenant les produits alimentaires et 
pour cette raison ne constitue pas une solution 
satisfaisante pour la presentation des produits ali- 
mentaires, le consommateur pouvant §tre effraye 
par la presence d'un sachet dans I'emballage. Par 
ailleurs, le depot d'un tel sachet diminue les ca- 
dences de conditionnement des aliments lites a la 
production industrielle de ces produits de grande 
consommation. 

La presente invention a precisement pour but 
de proposer un film multicouches pour la fabrica- 
tion d'emballage assurant une tres grande qualite 
de conservation notamment des produits alimentai- 
res et facilitant leur conditionnement 

A cet effet, le film multicouches selon Inven- 
tion comporte au moins les trois couches successl- 
ves suivantes : 

- une couche ttanche a I'oxygene et a la vapeur 
d'eau, 

- une couche absorbeuse d'oxygene, 

- une couche ttanche a la vapeur d'eau et permea- 
ble a I'oxygene. 

La couche etanche a la vapeur d'eau et a 
I'oxygene est constitute d'un materiau pesentant 
une permeabilite a I'oxygene inferieure a 10 cm3 
par m2 par 24 heures a une pression d'1 atmos- 
phere, une temperature de 23* Celsius et pour une 
humidite relative de 0%, et une permeability a la 
vapeur d'eau inferieure a 10g par m2 par 24 heu- 
res a une temperature de 38° Celsius et pour une 
humidite relative de 90%. 

Parmi les materiaux etanch s a la vapeur 



d'eau et a I'oxygene, on peut citer les associations 
stratifies suivantes : 

- un film de polyethylene terephtalate d'une epais- 
seur de 12 microns sur lequel est dispose un film 

5 de copolymere statistique d'ethylene et d'aicool 
vinylique d'une epaisseur de 15 microns, sur lequel 
est dispose un film de polypropylene couie d'une 
Epaisseur de 30 microns. 

- un film de polyvinyl alcool bi-oriente d'une 
to epaisseur de 12 microns dispose sur un film de 

polypropylene couie d'une epaisseur de 50 mi- 
crons. 

- un film de polyethylene terephtalate d'une epais- 
seur de 12 microns enduit d'une couche d'un ma- 
ts teriau adhesif, par exemple du polyurethane, a 

raison de 3g par m2, sur lequel est colle du copo- 
lymere de chlorure de vinylidene a raison de 4 g 
par m2 et sur lequel est dispose un film de poly- 
propylene couie d'une epaisseur de 40 microns. 

20 - un film de polyethylene terephtalate metallise, 
celui-ci peut etre prepare a partir d'un film de 
polyethylene terephtalate obtenu par extrusion, la 
metallisation s'effectue dans une enceinte sous 
vide, oD le metal, par exemple de I'aluminium, 

25 chauffe jusqu'a la fusion est depose sur ledit film 
de polyethylene terephtalate que Ton deroule. 

La couche absorbeuse d'oxygene est consti- 
tute d'un materiau apte a absorber ou retirer I'oxy- 
gene present dans I'atmosphere en contact avec 

30 ladite couche. Parmi les materiaux absorbeurs 
d'oxygene, on peut citer les materiaux reducteurs 
comme la poudre de fer, des oxalates, des sulfites, 
de sulfures d'hydrogene et des dithionites, le pyro- 
gallol, le glucose, un complexe amine-cuivre, de la 

35 poudre de zinc et toutes compositions contenant 
• un materiau rtducteur. 

De maniere avantageuse, ta couche absorbeu- 
se d'oxygene est constitute de poudre de fer asso- 
ciee a du chlorure de sodium ou de potassium. 

40 La couche etanche a la vapeur d'eau et per- 
meable a I'oxygene est constitute d'un materiau 
prtsentant une permeabilite a I'oxygene suptrieure 
a 5000 cm3 par m2 et par 24 heures a une 
pression d'1 atmosphere, une temperature de 23* 

45 Celsius et pour une humidite relative de 0%, et une 
permeabilite a la vapeur d'eau inferieure a 20g par 
m2 et par 24 heures a une temperature de 38° 
Celsius et pour une humidite relative de 90%. 
Selon une forme particuliere de I'invention, la 

so couche etanche a la vapeur d'eau et permeable a 
I'oxygene est constitute de polyethylene basse 
densite et presente une epaisseur d'environ 25 
microns. De maniere avantageuse, les materiaux 
constitutifs de chacune des couches, plus parti- 
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culierement de la couche etanche a la vapeur 
d'eau et a I'oxygene sont choisis parr™ ceux resis- 
tants a une temperature d'environ 130* Celsius. II 
est ainsi possible de soumettre I'emballage consti- 
tue du film multicouches selon I'invention a un 
traitement thermique de pasteurisation par xemple 
par infrarouge ou etuvage. 

La couche absorbeuse d'oxygene peut etre 
continue ou etre interrompue par des zones per- 
mettant le scellage du film multicouches. 

Le film multicouches selon Invention peut etre 
embobine puis enveloppe dans un film constitue 
d'un materlau etanche a la vapeur d'eau et a 
I'oxygene presentant une permeabilite a la vapeur 
d'eau inferieure a 2g par m2 et par 24 heures et 
une permeabilite a I'oxygene inferieure a 2cm3 par 
m2 par 24 heures, afin d'assurer la conservation 
des qualites dud'rt film multicouches. 

L'invention sera mieux comprise a I'aide de la 
description qui suit se referant aux dessins an- 
nexes dans lesquels : 

- la figure 1 represente une vue en coupe 
d'un film multicouches selon rinvention, 

- la figure 2 represente un giteau pre-cuit 
emballe dans le film multicouches selon I'invention, 

Dans la figure 1 on a represente un film multi- 
couches 1 constitue des trois couches successives 
suivantes : 

- une couche etanche a la vapeur d'eau et a 
I'oxygene 2, constituee d'un film de polyethylene 
teYephtalate d'une epaisseur de 12 microns sur 
lequel est dispose un film de copolymere statisti- 
que d'ethylene et d'alcool vlnylique d'une epais- 
seur de 15 microns sur lequel est dispose" un film 
de polypropylene coule d'une epaisseur de 30 
microns. Cette couche peut etre preparee par co- 
extrusion ou contre-collage. Par co-extrusion f on 
assemble les films des differentes risines thermo- 
plastiques en fusion en sortie de filieres plates; 
apres formation la couche est refroidie et eventuel- 
lement laminee pour obtenir I'epaisseur voulue; il 
est preferable d'utiliser des adhesifs extrudables 
entre chaque film de resine. Par contre-collage, le 
film est enduit d'un materiau adhesif tel que du 
polyurethane, on deroule sur cet ensemble le film 
a contre-coller, le collage etant assure par un pas- 
sage entre deux cylindres sous pression. 

- une couche absorbeuse d'oxygene 3 constitute 
de particules rtductrices telles des particules de 
fer. Cette couche est preparee en enduisant la 
couche precedente etanche a la vapeur d'eau et a 
I'oxygene 2 d'un adhesif sur lequel on pulverise les 
particules de fer, ou bien I'on melange les parti- 
cules de fer dans I'adhesif et I'on enduit la couche 
etanche a la vapeur d'eau et a I'oxygene 2 par 
led it melange. 

- une couche Etanche a la vapeur d'eau et permea- 
ble a I'oxygene 4 constitute de polyethylene basse 



densite d'une epaisseur de 25 microns. Cette cou- 
che peut etre preparee par extrusion-laminage d'un 
film de polyethylene basse density ledit film de 
polyethylene basse densite" en fusion, en sortie de 
5 I'extrudeuse, est depose" sur la couche absorbeuse 
d'oxygene 3, elle-meme disposee sur la couche 
etanche a la vapeur d'eau et a I'oxygene 2. L'en- 
semble passe ensuite entre un cylindre refroidis- 
seur et un cylindre de contre-pression. 
to Dans la figure 2 on a represente un gateau 
pre-cuit 5 emballe" dans un film multicouches 1 
constitue d'une couche etanche a la vapeur d'eau 
et permeable a I'oxygene 4, d'une couche absor- 
beuse d'oxygene 3, et d'une couche etanche a la 
75 vapeur d'eau et a I'oxygene 2. 

Le film multicouches selon I'invention peut etre 
utilise pour emballer des produits alimentaires ou 
des medicaments. II permet la conservation micro- 
biologique des produits alimentaires en particulier 
20 a base de cereales, la conservation des pigments 
colorants naturels fragiles, en particulier la couleur 
des fruits et legumes, la conservation du gout des 
produits alimentaires fragiles, en particulier le gout 
des fruits et legumes. II permet en outre d'augmen- 
25 ter les cadences de conditionnement des produits 
alimentaires dans le cadre d'une production indus- 
trielle de ces produits de grande consommation 
tout en offrant au consommateur une presentation 
agreable desdits produits. 
30 La prtsente invention a ete decrite aux moyens 
d'exempies de realisation sans pour autant §tre 
limitee a la forme particuliere de ces exempies. De 
nombreuses modifications peuvent etre envisagees 
sans sortir de I'etendue de I'invention. 

35 

Revendications 

1 - Rim multicouches, caracteVise en ce qu'il 
40 comporte au moins les trois couches successives 

suivantes : 

- une couche etanche a Toxygene et a la vapeur 
d'eau, 

- une couche absorbeuse d'oxygene, 

45 - une couche etanche a la vapeur d'eau et permea- 
ble a I'oxygene. 

2 - Film multicouches selon la revendication 1 , 
caracterise en ce que la couche etanche a la 
vapeur d'eau et a I'oxygene presente une permea- 
se bilite a I'oxygene inferieure a 10cm3 par m2 et par 

24 heures a une presssion d'1 atmosphere, une 
temperature de 23* Celsius et pour une humidite 
relative de 0%, et une permeabilite a la vapeur 
d'eau inferieure a 10g par m2 et par 24 heures a 
55 une temperature de 38* Celsius et pour une humi- 
dite relative de 90%. 

3 - Film multicouches selon la revendication 2, 
caracterise en ce que la couche etanche a la 
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vapeur d'eau et a I'oxygene est constitute d'un 
film de polyethylene terephtalate d'une epaisseur 
de 12 microns sur lequel est dispose un film de 
copolymere statistique d'tthyiene et d'alcool vinyli- 
que d'une epaisseur de 15 microns sur lequel est 5 
dispose* un film de polypropylene coule d'une 
epaisseur de 30 microns. 

4 - Rim multicouches selon Tune quelconque 
des revendications 1 a 3, caracttrist en ce que la 
couche absorbeuse d'oxygene est constitute d'un 10 
materiau reducteur ou d'une composition contenant 
iedit materiau reducteur. 

5 - Film multicouches selon la revendication 4, 
caracttrist en ce que la couche absorbeuse d'oxy- 
gene est essentiellement constitute de particules is 
de fer. 

6 - Rim multicouches selon Tune quelconque 
des revendications 1 a 5, caracterise en ce que la 
couche etanche a la vapeur d'eau et permtable a 
I'oxygene est constitute d'un mattriau prtsentant 20 
une permeabilite a Toxygene superieure a 5000 
cm3 par m2 et par 24 heures a une pression d'1 
atmosphere, une temptrature de 23° Celsius et 
pour une humiditt relative de 0%, et une permta- 
bilite a la vapeur d'eau inftrieure a 20g par m2 et 25 
par 24 heures a une temptrature de 38* Celsius et 
pour une humiditt relative de 90%. 

7 - Rim multicouches selon la revendication 6, 
caracttrist en ce que la couche etanche a la 
vapeur d'eau et permeable a Toxygene est consti- 30 
tute de polyethylene basse densitt et prtsente 

une epaisseur de 25 microns. 

8 - Rim multicouches selon Tune quelconque 
des revendications 1 a 7, caracttrist en ce que les 
mattriaux constitutifs de chacune des couches 35 
sont choisis parmi ceux resistants a une temptra- 
ture d'environ 130* Celsius. 
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